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Henri Leon Xavier Vincent, Uccle, Briissel (Belgien) 
ist als Erfinder genannt worden 



Papeteries de Belgique S. A., Briissel 
Vorrichtung zum Behandeln von Fasergut, insbesondere Papierstoflf 

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutsdiland vom 16. Februar 1940 an 
Patentanmeldung bekanntgemadit am 12. Februar 1953 
Patenterteilung bekanntgemacht am 17. September 1953 
Die Sdiutzdauer des Patents ist nadi Gesetz Nr. 8 der AUiierten Hohen Kommlssion verlangert 



Die Erfindain.g bezieht sich auf Vorrichtungen 
zum Behandeln von Fasergut, insbesondere von 
Papierstoffen, bei denen das Fasergut -durch eine 
sich bewe^ende Flache nacheinander mehreren 
5 zwangslauifig in bestimmtem Abs'tand voneinander 
gehaltenen umlaufenden Walzen zugefiihrt wird, 
und bezweckt eine Verbesserung der Papiergiite 
unter wirtscliaftlichen Bedingungeii. 

Bei bekannten Vorrichtungen wird das Fasergut 
lo in Form eines dicken Breis in eine umlaufendie 
Trommel eingebracht, in deren Innenraum zwei 
Walzen. drehbar angeordnet sind. Die Walzen wer- 
den kraftig gegeneinandergedriickt, wobei der Brei 
durch die Drehung der Trommel wiederhpit zwi- 



schen Trommel und Walzen eingeBlirt wird. Die 15 
Walzen sind dabei entweder glatt oder mit Langs- 
nuten ausgebildet. 

Es sind ferner Vorrichtungen bekannt, bei denen 
der Stoff durch eine sich bewegende Flache nach- 
einander mehreren zwangslaufig in bestimmte»m 20 
Abstand voneinander gehaltenen umlaufenden, mit 
der sich bewegenden Flache z-usammenarbeitenden 
WaJzen zugefiihrt wird. 

Weiterhin ist bekannt, bei Maschinen zum Be- 
arbeiten von Papierstoff bzw. -bei Maschinen. mit 25 
mehreren zwangslaufig in bestimmtem Abstand 
voneinander gehaltenen, auf der Innenflache einer 
Trommel rolfenden Walzen. die Walzen mit quer zu 
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ihrer Achse stehendea Rillen oder Vorsprungen 
auszustatten. 

Dies€ bekannten Anordtmngea ergeben aber, wie 
durch Versuche festgestellt wunde, keine zufrieden- 
stellende Raffination des Fasergutes im Hmblick 
auf <iie Gute und den Rei fi widerstand der 
Papiere. 

Dk Erfindung besteht darin, daB die das Fa-ser- 
gut tragendeFIache oder die Walzen mit im wesent- 
fichen senkrecfat zii ihrer Umdrdiungsachse stehen- 
den, ringformigen Vorspriingen verse-hea si«u, 
deren Brei-te wesentlich geringer ist -als die Breite 
der dutch sie begrenzten Nuten. 

Die Ausbildung der Mahlfi'achen mit Quernuten 
gemiB der Er&ndung er^ibt eine. Steigerung der 
ReiBIange und der ReiBfestigkeit infolge d-er yer- 
minderten Faserkiirzung, ahne daB eine prakti^ch 
wesentliche Verringerung der Porosi-tat des er- 
zeugten Papiers eiatritt. 

Weitere Merkraale und Einzelheiten der Er- 
liadung ergeben sich aus nachfolgender Beschrei- 
bttng, in der an Hand der Zeichnung berspielsweise 
Ausfuhrungsformen der Erfindting erlautert sind. 
In der Zeichnung zeigt 

Fig, I einen LaiLgsschnitt durch die Vorrichtung, 
Fig. 2 eine Seitenansicht dieser Vorrichtung und 
Fig. 3 eine Einzeiansicht in groBerem MaBstabe, 
Mit I ist das M-aschinengestell be^eichnet,^ an 
das der Antriebsmotor 2 auf einen seitlichen Trager 
ang^ebracht ist. Die Trommel 3 stutzt sich mitLauf- 
kranzen6 gegen die Krauze von Fuhrungsrollen 14 
ab, die an beiden Seiten und oben und unten 
im MaschinengestelJ drehbar gelagert sind. Die 
Trommel 3 wird vom Motor 2 mittels einesRiemens 
angetrieben und weist am Uintfang eine Scheibe 15 
auf, welche den Riemen fuhrt. Im Innern der 
Trommel ist eine Achse 4 ortsfest angeordiiet, an 
der eine Anzahl voa Walzen ir. mittels radialer 
Arme 12 befestigt sind. 

Die Walzen- r I wedsen-, wie in Fig. 3 g^z&igt ist, 
Vorspriinge 21 auf, welche die Walzen ringformig 
umgeben und deren Breite wesentlich kleiner ist als 
die Breite der durch sie begrenzten Nuten 20. Die 
Aufienflachen der Vorspriinge 21 konnen durch 



Riff^Ting oder andere MaBnahmen aufgerauht 
sein. 

Um den Anpresstmgsdruck der Walzen 11 gegen 
die Innenw^dning der Trommel 3 einstellen. zu 
konnen, sind die Arme 12 so eingerichtet, daB 
mittels des auf der Stange 16 sitzenden Handrades 
eineFeder 13 me3ir oder minder zusammengedriickt 
wird und demeatsprechend meihr oder minder auf 
die Achse der Walzen 1 1 druckt. 

SobaM' die aaif ihrer Innenwandung das Fasergut 
tragende Trommel 3 angetriebeu ist, drehen sich 
mit derselben Umfangsgeschwi'ndigkeit dae Walzen 
II um ihxe eigene Achse, wobei das Fasergut teil- 
weise owischen den Walzenvorspriingen und der 
Trommelwandun^ gemahlen wird, tciliweise frei 
durch die zwischen den Vorsprungen angeordneten 
Nuten. diirchiflieBt. 

Es kann vorteMhaf t sein, daB die Trommel 3 i>nd 
die Walzen 11 nicht mit der gleichen Umfangs- 
geschwindigkeit, sondern mit einer bestimmten Vor- 
bzw. Nacheilung laufen. In diesem Fall wird ein 
frei autf der Achse 4 drebbares Zahnrad 19 an- 
geardnet, welches mit den an den Wellen der Walzen 
II sitzenden Riitzeln 18 kammt. Die Walzen. 11 
werden dadurch zwangslaufig bei der vo» der 
Trommel unaibh'angigen Drehung- des Zahnrades 19 
um ihre eigene Achse gedreht. 

In einer anderen Aiisfiihrungsfiorm wird der An=- 
pressungsdruck der WaLzen 11 gegen die Imien- 
wandung der Trommel 3 nicht mittels Federn aus- 
Igeubt, sondern mittels der Zentrifugallkraft. Dem- 
entsprechend . fallen bei dieser Attsfuhrungsform die 
Federn 13 und die Stangen 16 fort, v^hieitd die 
Achse 4 nicht mehr ortsfest, sondern drehbar an- 
geordnet wird und mittels der Arme i^ die Walzen 
1 1 .11m ihre eigene Achse und um sich selbst drefot. 

An Steiie der Trommel 3 kann auch eine andere 
Gegenflache ftir die Walzen, beispielsweise ein 
Band oder ein Drehtisch, verwendet werden. 

Die mit der neuen Einrichtung erzeugten Papiere 
weisen hinsichtlich ihrer Giite ganz wesentliche 
Vorteile gegeniiber Papieren auf, die mit bekannten 
Maschinen her^teUt wurden, wie die nachstdiende 
Vergleichstabelle zeigt: 
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Vergieicteversuche zwischen Hollandern ublicher Bauart und Walzenmuhlen gemafi der Erfindung 



105 



Hollander 



Erfindung 



Einbeit 



Mahlgrad 

Quadratmetergewicht 

ReiBIange 

Berstdruck, bei 75 g/qm 

BnrchreiBwiderstand bei 75 g/qna ^) 
Luftdurchlassigkeit bei 75 g/qm -) . . 
Papieraussehen 



km 

kg/qcm 
g/cm/cm 
ccm/min ^) 



"5 



>) mit dem Brecht-Imset-Gerat gemessen, 
2) mit dem Schopper-Gerat gemessen. 



47,0 • 25,0 

75»o 75>o 

6,7 9^5 

162 168 

TOO 250 

Splitter, Sphtterfreiheit, 

unregelmaBige gleichmafiige 

Filzung Filzung 

3) fur eine Versuchsflache von 10 qcm bei 10 cm Wasser- 
saule Unterdmck, 
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Vergleich zwschen Walzenmuhlen mit glatten, langs und quer genuteten WaJ 





Giatte 
Walzen 


Langs genutete 
Walzen 


Quer genutete 
"Walzen 


Cinheit 


Mahlgrad 

Quadratmetergewicht 

ReiBlange 

Berstdruck, bei 75 g/qm 

DurchreiBwiderstand bei 75 g/qm ^) 

Luftdurchlassigkeit bei 75 g/qm 


18,0 
75.0 
5.0 
2,2 
230 
952 


29,0 
75,0 
7.8 

3.5 
201 

125 


29,0 
75.0 
9.3 
4.5 
200 

81 


g/qni 

km 

kg/qcm 
g/cm'cm 
ccm/min ^) 



3 
30 

35 

40 

45 

50 



»5 



25 



•) mit dcm Brecht-Imset-Gerat gemessen, 
=) mit dem Schopper-Gerat gemessen. 



PATENT ANSPROCHE: 

T. Vorrichtung zum BeliandeJn von Fasergut, 
in'sbesondere Papierstaft, bei der eine sich be- 
wegende Flache das Faser;gut nacheinander 
meTireren, zwangslaufig in bestimmtem- Abstand 
voneinander gehaltenen uml-aufenden Walzen 
zufiihrt, dadurch gekennzeichnet, daB die das 
Fasergut tragendc Flache (3) oder die Walzen 
(ri) mat Im wesentlichen senkrecht zu ihrer 
Umdrehungsachse stehenden, ringformigen Vor- 
spriingen. (21) wesentlich geringerer Breite al'S 
die durch sie begrenzten Nuten (20) versehen 
ist Oder sind. 



^ fiir eine Versuchsflache von loqcm bei 10 cm Wasser- 
sanle Unterdxnck. 



2. Vorrichtung nach Anspruch i, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Mahldruck dadurch ein- 
stellbar ist, daB d-ie Walzen (11) in radialer 
Richtung in ihrem Andruck gegen die sich. be- 
wegende, das Fasergut tragende Flache (3) ein- 
stellbar angeordnet sind. 



Angezogene Druckschriften : 
Deutsche Patent sch rift Nr. 668 712; 
USA.-Patentschri'ften Nr. 2133449, 2066107. 55 
I 623 676, I 322 489 ; 
britische Patentschrift Nr. 33S2.32; 
schweizerische Patentschrift Nr. 128 4S7. 
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